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Abstract 



/ 

A fire-resistant thermoplastic composition Includes at least one ethylene polymer and/or a copolymer of ethylene and 
another organic compound, an inorganic loading material capable of releasing oxhydryle ions, an alkoxysilane acting as 
a coupling agent between the polymer or copolymer and the inorganic loading material, and a plasticizer. The 
alkoxysilane is an aminoalkyl-alkoxysilane, and the polymer or copolymer is non reticulated. 
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Composition thermoplastique resistante au feu d base d'un polymere ou oopolymere d'ethyldne. 



f 

» 
O 
p" 

» 



(I?) Composition thermoplastique rSsistante au feu« compre- 
nam au moins un polymdre d'6th^ne et/ou un copolym^re 
d'Sthyl^ et d'un autre compost organique, une charge mini- 
rale susceptible de libirer des ions oxhydryle. un alcoxysilane 
jouant le rdle d'agoit de couplage entre le polymdre ou 
copolymdre et la charge mingrale, et un plastifiant 

L'alcoxysilane est un aminoaikyl-alooxysinala et le polymdre 
ou copolymte est non rgticulg. 

Application aux cdbles £lectrlque& 
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Composition thermoplaatlque reslatante au feu 

La presente invention concerne ■ une composition thermoplastique 
resistante au feu, comprenant au moins un polymfere d* ethylene et/ou un 
copclymere d' ethylene et d'un autre compose organique, une charge mine- 
rale susceptible de liber er des ions oxhydryle, un alcoxysilane jouant 
le role d» agent de couplage entre le polymere ou copolymere et la charge 
miner ale I et un plastifiant. 

On a deja propose dans le document FR-A-2 141 918 une composition 
de ce genre, dans laquelle 1* alcoxysilane est un alkyl inferieur-alcoxy- 
silane, un alcenyl-alcoxysllane ou im alcyne-alcoxysilane, notamment un 
vinylsilane. On y a aussi propose de substituer a 1* alcoxysilane un 
aminosilane. Toutefois ces compositions ne donnent de tres bons resul- 
tats que si le polymere ou copolymfere est reticulS et si on utilise eomme 
agent de couplage un vinylsilane. 

La presente invention a pour but de procurer une composition ther- 
moplastique resistante au feu dont il ne soit pas necessaire de reticuler 
le polymere ou copolymere, et qui presente encore de bonnes proprietes 
mecaniques apres vieillissement et en presence d'huile. 

La composition selon 1» invention est caracterisfie en ce que son 
alcoxysilane est un aminoalkyl-alcoxysilane, et en ce que'le polymfere ou 
copolymere est non reticul^. 

Elle repond de preference a au moins I'une des caracteristiques 

suivantes : 

- L'aminoalkyl-alcoxysilane est le gamma-aminopropyl-triethoxysilane. 

- La proportion d» amino alkyl-alcoxysilane est comprise entre 0,5? «t 5f 
en poids par rapport au polymere ou copolymere. 

- Le copolymere est un copolymere d' ethylene et d' acetate de vinyle. 

- Le copolymere est un copolymere d» ethylene et d«acrylate d'ethyle ou 
d^ aery late de butyle. 

- Le copolymere d' ethylene est greffe par des groupe carboxyles. 

- La charge minerale est le trihydrate d'alumine, le kaolin, la silice, 
le carbonate de caloium ou le talc. 

« La proportion de charge minerale est comprise entre 50% et 200% en 
pcids par rapport a la quantite de polymere ou copolymere. 
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- Le plastifiant est le triphenylphosphate, en proportion de IJf a W% en 
poids par rapport au polymere ou copolymere. 

II est decrit ci-apres a titre d« example, deux compositions ther- 
moplastiques selon 1' invention et leur proprietes mecaniques apres et 
avant vieillissement, soit a I'air, soit en presence d»huile, 
EXEMPLE i 

La composition comprend en poids 
Copolymere d' ethylene et d» acetate 

de vinyle .100 parties 

Trihydrate d'alumine Al (bH)^ igo parties 

Gaxnma-aiainopropyl-.tPiethoxysilane 1,25 partie 

Antioxydant 

(1,2.dihydro-2,2, U-trimethylqtdnoleine) 1 partie 

Triphenylphosphate 3 parties 

Les proprietes mecaniques de cette composition, ainsi que d'une 
composition identique, mais exempte de gaxmna-aminopropyltriethoxysi- 
lane, sont les suiyantes, avant et aprgs vielUissement 

Sans silane Avec sllane 

Resistance a la 83,2 131 

rupture Rr (en bars) 

Allongement a la 92 180 

rupture Ar ($). 

Apres 16 jours de [ A Rr -55% +16* 
vieillissement < 

a lOO^C ( ^ At + 82$ - jjt 

Apres 7 jours T A Rr + 8,53C 

a 135«C I ii Ar . 20% 

AprSs 4 heures a 70»C A Rr - 25> - 25% 

en presence d*hulle 1 

ASTM n« 2 ^A Ar + 215? + 

Indice d'oxygene limite 39 



EXEMPLE 2 

La composition comprend en poids 
Copolymere d» ethylene et d' acetate de 
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vinyle greffe par des groupes carboxyles 100 parties 

Trihydrate d'alumine Al {OH)^ 170 parties 

Silica 30 parties 

Gamma-aminopropyl-triethoxysilane 2,5 parties 

Antioxydant 

(1,2-dihydro-2,2 H-trimethylquinoleine) 1 partie 

Triphenylphosphate 3 parties 

Ses proprietes mecaniques, ainsi que celles d»une composition ana- 
logue, mais exempte de gamma-aminopropyl-triethoxysilane, sont les sui- 
vantes, avant et apres vieillissement 



Resistance k la rupture Rr 

(en bars) 
15 Allongement a la 

rupture Ar (J) 

Apres vieillissement 

10 jours a lOO^C 

Aprgs 4 heures a 70°C 
20 en presence d*huile 

ASTM n«2 



(Art 
A AT 



Sana silane 
83 

52 

Cassant ' 
Inutillsable 



Aveo silane 
130 

150 

+ 23% 

- 13* 

- 22% 

♦ 35* 
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L' invention s* applique notamnoat k la fabrication de galnes pour 
eSbles ^lectriques, tela que des eSbles de oentraux t£l£phoniques. 
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REVENDICATIONS 

1/ Composition thermoplastlque rSsistemte au feu, comprenant au moins un 
polymere d* ethylene et/ou un copolymere d* ethylene et d'un autre compose 
organique, une charge minerale susceptible de liberer des ions oxhy- 
dryle, un alcoxysilane Jouant le role d' agent de couplage entre le poly- 
mere ou copolymere et la charge minerale , et un plastifiant, caracterise 
en ce que 1' alcoxysilane est un aminoalkyl-alcoxysilane, et en ce que le 
polymere ou copolymere est non reticule. 

2/ Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
I'aminoalkyl-alcoxysilane est le gamma-aminopropyl-triethoxysilane, 
3/ Composition selon les revendications 1 ou 2, caracterisee en ce que la 
proportion d' amino alkyl-alcoxysilane est comprise* entre 0^5% et 5% en 
poids par rapport au polymere ou copolymere. 

4/ Composition selon l"une des revendications 1 & 3f caraot£rls6 en ce 
que le copolymere est un copolymere d*£thyl%ne et d*ac4tate de vlnyle. 
5/ Composition selon l*une des revendications 1 a By caracterisee en ce 
que le copolymere est un copolymere d'ethyline .et d'acrylate d'etbyle ou 
de butyle. 

6/ Composition selon les revendications 4 ou caracterisee en ce que le 
copolymere est greffe par des groupes oarboxyles. 

7/ Composition selon l*une des revendication 1 i 6^ caractSrlsee en ce 
que la charge minerale est le trihydrate d^aluminey le kaolini le sllice, 
le carbonate de calcium ou le talc* ' 

8/ Composition selon l*une des revendications 1 a 7* caracterisee en ce 
que la proportion de charge minerale est comprise entre 50i et 200% en 
poids par rapport a la quantite de polymere ou copolymere. 
9/ Conqposition selon l^une des revendications 1 a 8, caracterisee en ce 
que le plastifiant est le trlphenylphosphate, en proportion ^% k ^0% 
en poids par rapport au polymere ou copolymere. 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the appHcant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
□^DED TEXT OR DRAWING 
pf^URRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ (2KAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 
^^FERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



